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I. Matthiae Belii 'Pannonii, Reg. Soc. Lond. S. 
& Reg. Soc. Scient. Berolin. Collega, &c, 
Observatio Historico-Physica, 
de Aquis Neofolienfium JEratis, vulgo. Ce- 
ment-Wafzfer di&is, Ferrum Mre permu- 
tantibus, in Epijiola, ad Illu/i. D n - Hans 
Slom^Bart. R.S. ^Pr.Jcripta communicata. 

§. I. X^ELEBRE aquarum aeratarum Neofo- 
1 k lienjium a apud dodos nomen eft. Me- 
^^-^ minit earum Athanafius Kircherus, in 
Mundo fubterraneo, Tomo II. p. 185. Edvardus 
Brown, in Memorabilibus Peregrinationum fuarum 
p. 186. atque JacobusTollius, in Epiftolis Itinerariis, 
Epift. V. p. ipi. ut minutiores fcriptores alios tacea- 
mus. Non eft opus eorum iive opiniones, five ac- 
ceptas a vulgo narratiuntulas, recognofcere, & ad veri 
tramitem revocare. Suffecerit ea nunc dedifie, qux 
& noftra nos avio^ia,, & amicorum experimenta, con- 
docuerunt. 

§. II. Scatenteas, uno, ab urbe Neofolienji, in aqui- 
lonem, milliari, in vaftiilima illa cupri fodina, quam 
Vallem T>ominorum, ex Germanico Herm-Grund, 
adpellamus. Quando primum dete&aj ftnt obferva- 
taeque, fi a vulgi traditionibus difceffcris, incertum fu- 
erit dubiumque. ^Etate certe Georgii Agricola, Ger- 
mariorum illius Tlinii, nondum fuifle celebratas, ex 



* Hiftoriam metallicas hujus urbis defcriptttn legefss Hungari* 
Nova Tomo II. p. 409 r eqq> 
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ejus filentio arguas. Cum enim Lib. IX. de Natura 
Fojfilium, poft initia, p. m. 347. Schmolnicenfes b, 
confimilis Uaturae aquas, cum cura meminiflet s Neo- 
folienfes iftas tacet : tametfi alias fepius Neofolienfium 
aquarum aliarum, & metallorum, habuerit mentio 
nem. Aiunt autem, tumultuante, annoMDCV. Botf- 
■kayo, forte fortuna, atque metu magiftro, aratas 
aquas noftras innotuifle. Cum enim expilato, ac 
fcede exufto Neofolio, ne metallicis quidem operis, a 
funeftiffimo hominum genere, parccretur; reculas 
fuas, atque in his ferramenta etiam, ne prxdas eflent 
hoftium, malkos puta, clavafque, intra fodinas, tan- 
quam inaccefla perfugia, metaliici abdiderant. Hic, 
dum uliginofis locis, ultra menfis fpatium, ferrea illa 
fupellex haereret, atque decedentibus Botskaianis, pro- 
traheretur iterum, xre arrofam repererunt, qui injece- 
rant •, idque eo penitius, quo humidiore loco delitu- 
>erat. Ergo cepere indicium, ftillantibus hinc atque 
illinc, per fodinarum latera, aquis, num inefle oportere 
*erificam; quod demum occafio fuit, ut colligendis ifti- 
ufmodi aquis, Schmolniczenfum ritu, alvei poneren- 
tur, cameris poftea, ne vulgo paterent, concludendi. 

§. III. Invaluit mox inftitutum, quando magis ma- 
gifque animadverfa eft, aratarum aquarum, quas & 
vitriolicas poflls dicere, enicacitas : quippe qux, exefo, 
quod injiciebatur, ferro, tantundem puriflimi xris red- 
debat, quantx molis fuit immiflum ferrum. Jam adeo 
fe compendiaria hxc producendi seris ratio adpro- 
t>avit, ut cameras iftiufmodi viginti queas snumerare. 



* Habaimus metallici hujus oppidi & seratarum ejus aquarum 
.mentionem, in hiftoria Comitatus Scepufieniis, Operis noftri (Hift. 
Hungarix) Prodromo, p. 119. §. III. 2. 
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Ex his, duas admodum defignabimus ; ex qtf&ram ha- 
bitu, de reliquis facile fuerit conjicere. Praecipua in> 
his eft, quae perpendiculariter, ad LXXV. circiter- 
orgyias, in profundum deprimitur, atque CLI. orgyi- 
arum anfra&uofo meatu, gradatim c pedibus aditur. 
Aqua £rata guttatim hic e fodhue lateribus ftillat,, 
excipiturque, labro primum exiliore, atque hinc de- 
murti, in grandius aliud, & in alveos divifum, immit- 
titur. Minori illi labro, minutiora ferramenta im- 
mittuntur, uti funt foleae equinae, & id genus alia, quas 
trium, aut quatuor hebdomadum fpatio, in aes, eadem, 
quam habuere, fed elevatiore paullo forma, tranfmu- 
tantur. Atque hxc quidem aqua efficacior multo eft, 
quam quae majori illo labro excipitur. Languide enim 
ifthic, & ad eum modum, ferrum arrodkur; utprimo, 
in fuperficie aquae, limofa tantum, flavefcentis coloris, 
cuticula quaedam innatet, quae demum, Marte nondum 
penitus erofo, ceu pinguis limus quidam, ferro paulla- 
tim haerefcit. Limofam eam materiam metallici den 
Schmund vocant, & in fingulos menfes, de ferro, accu- 
rate demtam, in peculiari & altiori loco fa&a camera, 
ut humor demanare poffit, reponunt. Quod tamdiu 
faftitant, dum ferrum, aut partem maximam, aut pror- 
fus exefum fuerit. Haec de priori illa camera. 

§. IV. Camerarum altera, quindecim orgyias, pro- 
fundius fubfedit : quam a forma & fttu, longam vocant : 
nam cum duarum paffim orgyiarum latitudinem ha- 
beat, longa eft orgyias viginti quinque. Largius hic, 
quam in reliquis cameris, arata aqua deftillat. Prae- 
terquam enim, quod ex lateribus & concamerationibus 

• Germani defcenfum iftiufmodi Mams-Fahrt vocant. 
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fodinaj, guttatim decidat j duas fcaturigines habet pe- 
rennes, quaz ftraminis craffitie, aquas continenter fun- 
dunt. Utraque fcaturiginum a meridie adaperitur: 
atque prior quidem, ab aditu camera finiftrorfum paf- 
fibus tribus, altera, paffibus quinque interius. Ne au- 
tem inutiliter diffugiant aqusc, per canaliculos, partim 
in alveos, partim in quadrata labra, corrivantur : in 
qua; demum vetus novumque ferrum injiciunt aqua- 
rum procuratores. Quin & iftud obfer.vavimus, alveos 
aquis atque ferro accipiendo fa&os, provide adeo humi 
difpofitos elfe, ut nihit ufquam deftillantis laticis pef- 
fum ire queat. Quod uno alveo ad eum modum ac- 
ceptum eft, demanat in alrcrum, & ex hoc, in tertium, 
atque fic porro •, aquarum tamen efficacitate multum 
diminuta. Nam, cum in priori alveo, & celerius, & 
fortius, arroferit ferram ; tardius id fit atque langui- 
•dius, in altero ac tertio, M eadem hac camera, me- 
dio pariete, peculiaris, & limpidior aqua, guttatim ftil- 
lntj quam ideo fingulari labro colligunt. Hucdemum 
xs, in reliquis cameris fadtum, immittitur, fi idpurius 
fieri volunt. Eft enim limpidius hoc aquce genus ea 
virtute, ut impurius cuprum reddat excoctius, magif- 
que riitidum. AHoquin, quia fingulse hx camera; 
poiitione funt declivi, aquse, ex alveis ■& labris dima- 
nantes, a porofo cuniculorum fundo abforbentur fen- 
fim, planeque evanefcunt. Pra:ter hax, quje defcri- 
pfimus aratarum aquarum receptacula, paffim.pcr 
fodinarum anfrac~tus, loca reperias uvida, quibus fer- 
rum xxto colore tingitur : quod indicio eft, aratos 
plerofque omnes fodinx humores efle oportere. 

§. V. Ad aquam ipfam quod adtinet, viridiufcula 
ea, in labris adparet ; tametfi, vitro pellucido haufta, 
limpida iit, & ad cryftalli modum tranfparens. Odoris 

ex- 



ocpertem cognovimus ; faporis autem vitriolico-ad- 
Jiringentis, atque temperamenti frigidi. Nobis certe, 
guttascjus, ad ipfas fcaturigines, incautius guftantibjus, 
ad eum modum labia arrofit, uti id accidit, ex depulfa 
febre languidis. Cum in fodina verfaremur adhuc, 
tria quatuorve Germanica milliaria, per fubterraneos 
cuniculos reptando, emenfi, nihil in labiis fenfimus mo- 
Jeftiae, praeter tenerum quendam pruritum j at ubi in 
Jiberum, fub dio, aerem emcrfimus, intumefcere pri- 
mum, ac dein pus cceperunt concipere. Alioquin 
aqua efficacias femper eftejufdem, nifi ubi forte ftillare 
coepit largius; tunc enim dilutior fit, &inarrodendo 
ferro fegnior. Alveos, atque labra, quibus continetur 
lignea, non modo non corrumpit; fed confolidat 
•ctiam, ut folito perdurent diutius. Camera, quibus 
Jabra funt claufa, nihil quidquam redolent gravius, 
funtque vitrioli, quod in hac fodina pafllm fubolefcit, 
expertes : credo ob humidiorem aerem, qui id Jiquat, 
neque patitur in fllamenta cryftallofve coalefcere. Re- 
perias tamen in nonnullis cameris, qua arata haj 
aqua defluunt, lapidem albulum hic, alibi plane ad 
modum vitrioli cceruleum. Qivin & ad latcra cunicu- 
Iorum, qua ea funt fundo camerarum proxima, accre- 
tum fal quoddam medium obfervavimus, quod hu- 
midx ac flavae terrae immixtum, infipidum eft, & uti 
lapis fpecularis friabile. Mctalli foflbres, pronum in 
morbos genus, aratam hanc aquam, cum defperatis 
morbis laborant, tamquam medicatam potionem, 
magna falubritatis confidentia bibunt: quaedemum 
^ut citam alvum, aut vomitum, aut fimul utrumque 
provocat. In ophthalmia tutior ej us ufus eft, fi ad mo- 
dum collyrii, cautius adplicetur : arata enim aqua, 

ociilis 



C ?5<s 3 

oculis profunt, inquit Agricala, Lib. II. p. m. 117. 
de Natura eorum, quae efnuunt ex terra. 

§. VI. c/£V Cyprium, quod hic <«?ra^ ^»^ ge- 
nerant, multo & deco&ius eft, du&iliufque, & ad li- 
quandum fundendumque pronius, quamfuntejusme- 
talli reliqua genera : qua re addu&i aurifabri, pateras 
ex eo, pocula & capfulas, nicotianae fecum geftandae, 
producunt arte alii aliis limatiore : quas demum, facetis, 
quin 6f do&is infcriptionibus ornare, in more pofitum 
habent noftri. Plures earum dedimus Hungaria 
Nov£ Tomo II. in Hiftoria Comitatus Zolienfis, 
Tarte Generali, Membr. Thyfico, §. XI. p. $95. 
Cum in aquis adhuc haeret, Cyprium iftud aes, multo eft 
friabilius, quam cum inde eximitur: tunc enim foli- 
defcit quodammodo, particulis, e quibus conftat, ar&ius 
concreicentibus. Limus vero, de quo fupra diximus, 
nihil eft aliud, quam praxipitatum ex aqua, & haere- 
fcens ferro, indigefium cuprum. Annis id fingulis, 
Neofolium, in officinam asrariam, {Kupffer-Hammer 
Germani dicunt) defertur, eliquaturque iiiic, in purif- 
ftmum aes Cyprium j idque fine extanti intertrimento : 
eo quod exefum, ab aqua aerata, ferrum, pauxilium, in 
eodem iimo, de heterogenea materia relinquat. Ante- 
quam, arata aquarum venae iftae, ab illapfa fuperne 
inundatione, fuiflent contemeratae : id quodnoftra aetate 
accidifie recordamur; plus aeris e ferro produci potu- 
ifle, certum eft. Nam anno quidem MDCCVII. cen- 
tenarios ferri LXXXVIII. in cuprum converfos fuifle, 
certum eft : cum jam quotannis, vix centenarii XX. in 
a;s commutentur. Unde, pronum eft colligere, inun-: 
dationem illam vehementer imminuifle arata 
acpua priftinam efficaciam : quando abundantiores 
fafoe venae, quem antea vehebant, fpiritum, ut ita 
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dicam, arificum, diluerunt omnino, feceruntque, 
multo, quam erat, parcioribus adhuc venis languidi- 
©rem. Enimvero pauciores antea camera araria, 
plus procreabant cupri, quam id hodie, in Viginti 
cameris, fieri obferves. Quid i quod, camerarum ple- 
rajque, non amplius folidam xs producant, fed limum 
tantum, quem nunc meminimus, luculento demuni 
igne eliquandum. 

§. VII. Haec de habitu aquarum aratarum dixiffe 
fatis eft. Nunc, quibus experimentis, & ipfi nos, & 
amici noftri, in cognofccnda earum penitiore natura, 
elaboraverimus, expromendum eft. 

i. Tondo unum, fortiflimae & maxime praegnantis 
aqua arata fenfim knteque evaporatum, turbabatur 
primum 5 lutei quidpiam pulveris dejiciens: qui deinde 
ad ficcitatem exco&os, duos, & medium fcrupulum 
refidui, viridiufculi coloris, poft fe reliquit. Idem 
iftud refiduum, more confueto, aqua folutum, praebuit 
folutionem viridem--, quas demum filtrata evapora- 
taque, vitriolum exhibuit cryftalliforme, duorum 
fcrupulorum. Quod e pulvere fuperabat, luteum fuit, 
& fex granorum ponderis: ut adeo pondus medicinale. 
aqus aeratae, vix quidquam, ultra duos fcrupulos vi- 
trioli cuprei contineat. 

2. Pondo unum, ejufdem arata aqua, oleo tar- 
tari praecipitatum,turbabatur,fiebatque colorismarino- 
viridisj Germanis Meer-grun. Id demum filtratum, 
refiduum in filtro reliquit, quod exficcatum, duos & 
mediumfcrupulum praebuit, cum modico e medio. 

5. Denique, pondo aqua arata, invitro, accurate 
•claufo, inje&um ferreum cuneolum ccreo colorc hul- 
lulis paflim adhcercntibus, fenfim coepit tingere. Al- 
tero poft die, aqua ficbat turbida, evadebataue albula, 
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ftriis fimul albidiufculis, in vitri fundo, & circa cuneo- 
lum, animadverfis : dum poft dies aliquot, luteum, fcxt 
cupriforme fedimentum, ad eundem cuneum, obfer- 
vaflemus. 

§. VIII. Ex his experimentis, iftud omnino condidi- 
fcimus : 

i. Aquam hanc revera aratam, & vitriolo cupri, 
aftatim faturatam efie, atque e metallicis venis, foluto 
pafllm aereo pyrite, fcaturire : hinc, & vitriolatam dici 
pofle, fupra monuimus. 

.2. Aquam eandem ferrum arrodere folvereque* 
atque exiftentes in aqua, feu menftruo hoc, aereas parti- 
culas, pracipitare ; five a folvente illo feparatas, ad 
fundum demittere, fenftmque inje£ti ferri, cui hazre- 
fcunt, formam referre. Id quod accuratior cupri hujus 
infpe&io fatis fuperque docet : quippe quod, non in 
folidam quandam glabramque malfam effbrmatur ; fed 
coalefcentibus infinitis gfanulis, ficuti ova pifcium, in 
unumcorpus cok,friabile illud, & ultramodum fragile. 
Atque notum fane eft, cum chymicis, tum metallurgis, 
& qui eas artes vel a limine tantum falutarunt, metal- 
lum unum prxcipitari ab altero. Ita nimirum Mer- 
curius vivus, in aquaforti folutus, prxtipitat. Lunam $ 
hsec Saturnum; ifte Venerem-, Venus denique Mar- 
tem. Hinc, fi particulam cupri in aqua forti fol- 
veris, injecerifque poftea aliquam ferri particulam, 
eandcm hanc metamorphofin poteris obfervare, qua- 
Iem nunc de aqua noftra arata. adnotavimus : 
nempe, menftruum illud, ferrum arrodet folvetque j 
atque nveodem illo aftu, xs menftruo immixtum, ab 
co feparabitur, & in locum ferri fenfim ac lente fub- 
fidebit. 

§. IX. Qu» 
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%. IX. Qu* cum ita fint, ficuti funt omnino, refdli 
hinc poterunt, quae ex arata hujus aqu£ efFe&ibus 
kicautius dedueuntur a nonnullis. 

1. Ac primo quidemj quod, cum tantum aeris ex- 
aqua hac noftra eximi foleat, quantum ferri fuerat 
immiflum $ male ii argutantur, qui fibi perfuadent, 
corrofum ab aqua ferrum cupreas, quas intushabebat 
particulas, quafi vinculo quodam folutas, deponere,, 
partes autem materiales reliquas, prorfus confumere, 
aut facere, ut evanefcant. 

2. Neque praeterca, ferri, in euprum ejfentialis 
tranfmutatio, in tota hac naturae molitione, locum 
habere poteft : id quod Akhimijla, & nefcio qui non 
Chryfotechna, & fibi perfiiadent, & aliis nituntur per- 
fuaderey quafi revera, metailum imperfeftius atque 
ignobilms commutari tota fubftantia poflit in me- 
tallum aliud perfc&ius nobiliufque. Satis enim ex 
memoratis fupra experimentis adparet, fatifque «x 
ratione conftat phyfica, aquam noftram aratam nui- 
latenus permutatricem efle ferri in cuprum j fed depo- 
fitricem tantummodo (fit verbis venia!) asrearum par- 
ticularum, quibus jam ante impraegnata fuit. Contra- 
rium prorfus, fi id haberemus propofitum, adverfus 
Chryfotechnas illos, ex noftra hac obfervatione, pof- 
femus evincere. Si enim, ferrum & cuprum, cog- 
nata maximopere metalla, natura ipfa adminiftra, ne- 
queunt mutuo permutari, ut, exempli cauffa, ex ferro 
fiatcuprumj multo minus ab arte id exfpe&ari poteft, 
etiam maxime fcientifica. Quod autem, inter reliqua 
metalla omnia, cuprum & ferrum, praxipue fibi invi- 
cem fint cognata ; abunde id, & ultra veri fimilitudi- 
nem docuit, Henckelius, in Hijioria Tyritum, (Kieft 
Hiftorie) p. ^i^fequ. ubi fimul,/>. 422. & iftud ad- 
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firrrat, nullum fibi, inter tot experimenta, lapidem, 
feu mineram aerariam, occurrilTe, quam non magnes 
adpetierit: ut adeo, magnetis adtracJiva illa virtus, 
poft ferrum, ams quoque cyprii maxime patiens ob- 
fervetur. Et cum ferrum atque cuprum eadem illa 
tnetalla fint, quaj proprie fic diftum Vitriolum pras- 
bent ; id quod de reliquis, eadem fpecie atque forma, 
dici haud poteft; paris enim funt & fubftantias, & 
coloris, viridis ejus aut coeruleii oporteret fane, fi 
decantatum illud Hermaphroditicum vitriolum uf- 
quam daretur, id, in exftanti hoc naturas opificio, cer- 
tifiimis indiciis, prodi : quod tamen haud eft. 

§. X. Ceterum, aratam aquam Neofolienfem, uti 
fupra di£tum eft, a foluto, per retrufos fubtus meatus, 
fyrite areo, vim omnem efficacitatemque habere; 
cum res ipfa docet, tum Schmolniczenfium exemplum 
operaeque. Tota, nimirum, metallifera ejus oppidi 
regio, intus & extus, pyrite areo eft referta } ut pro- 
inde arata aqua (Ciment-Wasfer) non intra fodi- 
nas modo, fed & in harum fuperficie, ubertim fcateat : 
qua re fimul fit, ut multo, quam hax noftra, quse eft in 
Valle T)ominorum, & prasgnantior fit, & ad prascipitan- 
dum cuprum efficacior. Quid ? quod coelo ficicu- 
lofo, & deficiente, fub dio, in fcaturiginibus arata 
aqua, ex fontibus proximis, aqua vulgari alia, egeftos, 
ex puteis aut cuniculis metallicis, pyritis asrei cumulos, 
quin & obfoletos cuniculos, ubertim perfundere fo- 
leant Schmolnicenfes, ut vulgares aquas ill«, perluto 
fyrite arato, vim inde atque efficaciam adipifcantur, 
& ferri corrodendi, & deponendi cupri : quod & ita 
evenit; corrivatas enim in alvcos atque labra, ean- 
dem, quam nativae atque aeratae, ex eluto pyrite, vim 
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atque efficaciam indipifcuntur. Hax de dquis Neo~ 
folienfium aratis, feu vitriolicis , obfervaffe, pre- 
tium operas vifum eft. 
Tifonii, A. CIo Id CCXXXVIII. Idibus Augufli. 

, | ■ iii" -"- i ^TT— M-T-TTI 1 Jl 

II. Ofa Bubonocele or Rupture in the Groin, 
and the Operation made upon it j hy Claud. 
Amyand, Efq$ Serjeant Surgeon to Hh 
Majesty, andF. K.S. 

UPON the 8th Day of Ofiaber 1737, myLord 
Thomond's Coachman's Wife, Mrs. Bennet, 
of a thin Habit of Body, aged 70, had a Return of a 
Tumour in the Groin, with unufual Pain, which 
was foon followed with a cruciating one in the BelJy, 
and fuch Colicks, Reachings, and excrementitious 
Vomitings, as ufually attend the Strangulation of thc 
Gut in the Miferere mei. This came upon her 
unaware, and the Diftrefs fhe was in, made her forget 
that for 25 Years laft-paft fhe had had a Swelling in 
the Groin as big as a Hafel-nut, which feldom had 
given her any Uneafinefs, and which fhe never fu- 
fpefted to be a Rupture. Of late fhe had been more 
fubjeft to Colics than ufual, but that was imputed 
to bad Digeftions } and that Day fhe had ufed no Mo- 
tion capable of producing a Rupture : So that it was 
by chance that Mr. 'Defpaignol, who was fent for the 
next Day, difcover'd the Caufe of the Complaints» 
She was blooded, clyfter'd, fomented, poulticed, and 
embrocated; but the Complaints fubfifting, with a 
continual Singultus, Iwas calied in,thenth. 
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